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Abstract of EP0959125 

A cleaning, polishing and preserving agent for lacquered, eloxated or coated surfaces contains 
demineralised water, silicone oil(s), polyacrylic acid(s), emulsifiers(s) and organic base(s) and optionally 
also antifoam(s) and/or preservative(s) and is such that the content of demineralised water is at least 90 

wt.%. 
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(54) Reinigungs- Poller- und Konservierungsmittel 

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Reini- 
gungs-, Polier- und Konservierungsmittel, das entmine- 
ralisiertes Wasser, ein Oder mehrere SilikonOle. ein oder 
mehrere Polyacrylsauren, ein oder mehrere Emulgato- 
ren, ein oder mehrere organische Basen, sowie gege- 
benenfalls ein oder mehrere Antischaummittel und 
gegeben entails ein oder mehrere Konservierungsmittel 
umfaBt, wobei der Gehalt an entmineralisiertem Wasser 
wenigstens 90 Gew.-% betrSgt. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorfiegende Erfindung betrifft ein Reini- 
gungs-. Polier- und Konservierungsmittel, das entmine- 
ralisiertes Wasser, ein oder mehrere SilikonOle, ein oder 5 
mehrere Polyacrylsauren, ein oder mehrere Emulgato- 
ren, ein oder mehrere organische Basen, sowie gege- 
benenfalls ein oder rnehrere Antischaummittel und 
gegebenenfalls ein oder mehrere Konservierungsmittel 
umfaBt, wobei der Gehaft an entmineralisiertem Wasser w 
wenigstens 90 Gew.-% betragt. 
[0002] Das erfindungsgemaBe Mittel wird insbesond- 
ere fur die Reinigung und Pflege von lackierten, eloxier- 
ten und beschichteten Fiachen verwendet. 
Insbesondere ist es fur die Reinigung und Pflege von is 
Fahrzeugkarosserien und Fassadenfiachen aus eloxier- 
ten bzw. beschichteten Leichtmetallplatten geeignet. 
[0003] Die derzeit ubliche Praxis bei der Reinigung 
und Pflege der Lackoberfiache von Kraftfahrzeugkaros- 
serien besteht aus mehreren ArbeitsgSngen: 20 

a) "Einweichen" mit Wasser, um die vorhandenen 
Schmutzteilchen wenigstens teilweise abzuspulen 
bzw. zu benetzen, um damit ein "Schmirgeln" auf 
der Lackoberfiache einigermaBen zu vermeiden, 25 

b) eigentlicher Waschvorgang mit tensidhaltigen 
Waschflotten und 

c) Nachspulen, gegebenenfalls mit Zusatzen, die 
den Glanz erhOhen, den Lack konservieren und 
das anschlieBende Trocknen durch einen Luftstrom 30 
erleichtern sollen (meist als "HeiBwachs" o.a. 
bezeichnet). 

[0004] Diese Praxis ist mit mehreren gravierenden 
Nachteilen behaftet. Zur Reinigung und Pflege der 35 
Lackoberfiachen sind mehrere Arbeitsgange erforder- 
lich. Dadurch ergibt sich ein hoher Wasserverbrauch. 
Weiter sind die entstehenden Abwasser stark mit Tensi- 
den und Hilfsstoffen belastet AuBerdem erhait man nur 
eine unbefriedigende Lackkonservierung und Glanzge- 40 
bung, so daB hierfur eine zusatzliche, aufwendige 
Behandlung mit Polituren oder Wachskonservierern von 
Hand oder mit einer Poliermaschine erforderlich ist. 
[0005] Um insbesondere den enormen Wasserver- 
brauch bei dieser konventionellen Methode zu vermei- 45 
den, wurden Reinigungs- und Poliermittel beschrieben, 
die ohne vorherige Wasche auf die verschmutzten 
Karosserien aufgetragen werden. 
[0006] DE-OS-28 51 988 beschreibt Reinigungs- und 
Poliermittel bei denen es sich um Wachsemulsionen mit so 
einem Zusatz von SilikonClen, Glykolen. Natriumpoly- 
phoshaten und -silikaten und organischen LGsungsmit- 
teln handelt. Nachteilig ist, da8 sie ( wie alie nur auf 
Wasser basierenden Wachsemulsionen, wegen deren 
ungleichmaGiger Verteilung auf der Lackoberfiache zur 55 
Flecken- und Streifenbildung neigen. Ihre konservie- 
rende und glanzgebende Wirkung ist wegen der leich- 
ten AnIOsbarkeit solcher Wachsf ilme durch Wasser sehr 



begrenzt AuBerdem haben Glykole die unerwunschte 
Eigenschaft, Lackquellungen hervorzurufen, so daB 
eine haufigere Anwendung problematisch ist. Psycholo- 
gisch ist das Fehlen einer Spulung mit Wasser nachtei- 
lig, da der Fahrzeugbesitzer sich nicht vorstellen kann, 
eine Reinigung ohne Wasser zu erzielen, ohne das der 
Lack Schaden nimmt. AuBerdem ist die Zugabe von 
organischen LOsemittel erforderlich, was Okologisch 
bedenklich ist. 

[0007] In der DE-A-38 05 737 und der DE-A-38 05 738 
werden Reinigungs- und Poliermittel auf Wasserbasis 
beschrieben, die aus Glanzmrttel, Emulgatoren und Sie- 
degrenzenbenzin bzw. Petroleum bestehen. Das Reini- 
gungs- und Poliermittel gemaB DE-A-38 05 738, daB 
maximal 70 % Wasser beinhattet, enthait auSerdem 
nicht naher definierte Verdickungs mittel. Auch bei die- 
sen beiden Reinigungs- und Polierrnittein ist der Zusatz 
von dkologisch bedenWichen organischen Ldsungsmit- 
teln zwingend erforderlich. 

[0008] Daher hat sich der Erfinder die Aufgabe 
gestellt, ein Reinigungs-, Polier- und Konservierungs- 
mittel berertzustellen, daB die eingangs erwahnten 
Nachteile der derzeit ublichen Praxis und der vorste- 
hend genanrrten Reinigungs- und Polierrnittein bei- 
spielsweise bei der Reinigung und Pflege der 
Lackoberfiache von Kraftfahrzeugkarosserien vermei- 
det. Insbesondere soli es die Anforderungen nach mGg- 
Hchst geringem Wasserverbrauch und einer minimalen 
Abwasserbelastung, zum Beispiel im Hinblick auf den 
Gehalt an Tensiden bzw. Emulgatoren und/oder organi- 
schen USsungsmitteln erfullen. Weiter soil es eine naclv 
haltige Konservierungs- und Glanzgebungswirkung, 
ohne Flecken- und Streifenbildung und ohne Lackan- 
griff, aufweisen. 

[0009] Es wurde festgestellt, daB die vorstehende Auf- 
gabe gemaB der vorliegenden Erfindung uberraschen- 
derweise durch ein Reinigungs-, Polier- und 
Konservierungsmittel gelOst wird, das entmineralisier- 
tes Wasser, ein oder mehrere SilikonOle, ein oder meh- 
rere Polyacrylsauren, ein oder mehrere Emulgatoren, 
ein oder mehrere organische Basen, sowie gegebenen- 
falls ein oder mehrere Antischaummittel und gegebe- 
nenfalls ein oder mehrere Konservierungsmittel umfaBt, 
wobei der Gehalt an entmineralisiertem Wasser wenig- 
stens 90 Gew.-% betragt 

[0010] Die vorstehend genannte Aufgabe wird ins- 
besondere durch ein Reinigungs-, Polier- und Konser- 
vierungsmittel geiast, das 94-96,5 Gew.-% 
entmineralisiertes Wasser, 1,5-5 Gew.-% eines oder 
mehrerer Silikondle, 0,1-0,4 Gew.-% eines oder mehre- 
rer Polyacrylsauren, 0,5-0,9 Gew.-% eines oder mehre- 
rer Emulgatoren, 0,14-0,22 Gew.-% eines oder 
mehrerer organischer Basen, 0-0,3 Gew.-% eines oder 
mehrerer Antischaummittel und 0-0,4 Gew.-% eines 
oder mehrerer Konservierungsmittel umfaBt. 
[0011] Das erfindungsgemaBe Reinigungs-, Polier- 
und Konservierungsmittel weist folgende Vorzuge auf: 



>OCID- <EP 0959125A1_I_> 



2 



.'••'•< V-'j 



EP 0 959 125 A1 



1) Freiheit von organischen LOsemitteln, ins- 
besondere von Kohlenwasserstoffen 

2) Erhebliche Reduzierung des Wasserverbrauchs, 
beispielsweise bei der Anwendung in Waschstra- 
Ben und der Handwasche 

3) Minimal e Abwasserbelastung infolge sehr gerin- 
ger Konzentration der Inhaltsstoffe, wie beispiels- 
weise den Emulgatoren 

4) Hervorragende Glanzgebung und Konservierung 
bei minimalem Arbeitsaufwand, Verringerung der 
Anzahl erlorderlicher Arbeitsgange 

5) AuBerst gunstige und einfache Herstellung des 
erfindungsgemaBen Reinigungs-, Polier- und Kon- 
servierungsmittels. 

[001 2] Das erfindungsgemaBe Mittel kOnnte auch mit 
Reinigungs- und Poliermittel Oder Reinigungs- und Pfle- 
gemittel bezeichnet werden. Die zusatzliche Bezeich- 
nung als Konservierungsmittel soli darauf hinweisen, 
daB das erfindungsgemaBe Mittel die nach der Behand- 
iung beispielsweise einer Lackfiache resultierende, ein- 
wandfrei saubere Lackoberfiache mit Hochglanz uber 
einen uberraschend langen Zeitraum konserviert. 
[0013] Das erfindungsgemaBe Reinigungs-, Polter- 
und Konservierungsmittel kann Obliche, alle dem Fach- 
mann bekannten Zusatzstoffe. wie z. B. organische 
L6semittel oder ahnliches, fur Reinigungs-, Polier- und 
Konservierungsmittel errthalten. Bevorzugt enthait das 
erfindungsgemaBe Reinigungs-, Polier- und Konservie- 
rungsmittel aber keine weiteren Zusatzstoffe und 
besteht nur aus den vorstehend aufgefuhrten Kompo- 
nenten. Insbesondere ist das erfindungsgemaBe Reini- 
gungs-, Polier- und Konservierungsmittel vorzugsweise 
frei, besonders bevorzugt absolut frei, von organischen 
Ltisemitteln, insbesondere von Kohlenwasserstoffen. 
[001 4] In einer bevorzugten Ausfuhrungsform besteht 
das erfindungsgemaBe Reinigungs-, Polier- und Kon- 
servierungsmittel daher nur aus entmineralisiertem 
Wasser, einem oder mehrerer SilikonOlen, einer oder 
mehrerer Polyacrylsauren, einem oder mehreren Emul- 
gatoren, einer oder mehrerer organischer Basen, gege- 
benenfalls einem oder mehrerer Antischaummitteln und 
gegebenerrfalls einem oder mehrerer Konservierungs- 
mitteln und ist ansonsten frei von anderen Zusatzstof- 
fen. 

[0015] In dem erfindungsgemaBen Reinigungs-, 
Polier- und Konservierungsmittel sind wenigstens 90 
Gew.-%, bevorzugt 94-96,5 Gew.-%, entmineralisiertes 
Wasser enthalten. 

[001 6] Es wird entmineralisiertes Wasser eingesetzt, 
da es sonst zu einer Verminderung der Emulsionsstabi- 
litat kame. Der lonengehalt des Wassers muB so gering 
sein, daB eine ausreichende Emulsionsstabilitat 
erreicht wird. Es kann das technisch ubliche entminera- 
lisierte Wasser verwendet werden. 
[0017] In dem erfindungsgemaBen Reinigungs-, 
Polier- und Konservierungsmittel sind bevorzugt 1 ,5 bis 
5 Gew.-%, besonders bevorzugt 2 bis 5 Gew.-% und 



noch bevorzugter 3 bis 4 Gew.-% Silikon6l enthalten. 
[0018] Bei den eingesetzten SilikonGlen (Polysilo- 
xane) kann es sich um lineare, verzweigte oder cycli- 
sche Silikonflle handeln. Die Kohlenwasserstoffreste 
5 des SilikonOls sind beispielsweise Methyl, Ethyl, Propyl 
oder Phenyl oder Mischungen davon, wobei Methyl 
bevorzugt ist. Bevorzugt werden lineare SilikonGle ein- 
gesetzt. 

[0019] Die bevorzugten linearen SilikonOle weisen 

io den Bautyp R3SiO[R 2 SiO] n SiR 3 (R = Methyl, Ethyl, Pro- 
pyl oder Phenyl oder Mischungen davon, n = Anzahl der 
Wiederholungseinheiten) auf. Das bevorzugte SilikonOI 
ist lineares Polydimethylsiloxan (R = Methyl). 
[0020] Prinzipiell kCnnen auch SilikonOle mit funktio- 

75 nellen Gruppen eingesetzt werden, der Einsatz von 
aminofunktionellen SilikonOlen, die sonst in Lackpflege- 
mitteln wegen ihrer erhflhten Detergenzienfestigkeit 
eine breite Verwendung finden, verbietet sich aber hier, 
da die Sauregruppen der Polyacrylsauren mit den Ami- 

20 nogruppen reagieren, was zu Ausfailungen fuhrt 

[0021 ] Sind die Silikon6le zu hoch viskos, sind die Mit- 
tel schlecht auspolierbar. Daher sollten mdglichst nied- 
rig viskose eingesetzt werden. Die SilikonOle besitzen 
daher bevorzugt eine Viskositat von 200 bis 500 mPa.s 

25 (25°C), besonders bevorzugt von 300 bis 400 mPa.s 
(25°C). Es kdnnen Mischungen von SilikonOlen oder 
bevorzugt nur ein SilikonOI eingesetzt werden. 
[0022] In dem erfindungsgemaBen Reinigungs-. 
Polier- und Konservierungsmittel sind bevorzugt 0,1 bis 

30 0,4 Gew.-% ( besonders bevorzugt 0,1 bis 0,2 Gew.-% 
Polyacrylsaure enthalten. 

[0023] Die Polyacrylsaure oder die Polyacrylsauren 
sind Polymerisate und/oder Copolymerisate der Acryi- 
saure und/oder der Methacrylsaure. Es kann sich auch 

35 um vernetzte Acrylsaure-Polymerisate und/oder -Copo- 
lymerisate oder um vernetzte Methacrylsaure-Polymeri- 
sate und/oder - Copolymerisate handeln. Geeignete 
Comonomere sind z. B. Polyallylglucosen, Maleinsaure- 
anhydrid, N-Methylacrylamid, Methyl vinyl ether oder 

40 Mischungen solcher zusatzlichen Monomere. Die Poly- 
acrylsauren werden bevorzugt in ihrer Saureform einge- 
setzt. Die Polyacrylsauren kOnnen allein oder als 
Mischung eingesetzt werden. 

[0024] Die Polyacrylsauren kOnnen wassertOslich sein 
45 oder, insbesondere wenn sie vernetzt sind, in Wasser 
quell en. Die Polyacrylsauren kOnnen als FestkSrper, 
waBrige LOsung oder Emulsion eingesetzt werden. 
Bevorzugt werden sie als FestkOrper eingesetzt. Wer- 
den sie in Form einer waBrigen LOsung oder Emulsion 
so in entmineralisiertem Wasser eingesetzt, wird das darin 
befindliche entmineralisierte Wasser dem Gewichtsge- 
halt des entmineralisierten Wassers zugerechnet. 
[0025] Bevorzugt werden Acrylsaurepolymerisate ein- 
gesetzt, die unter der Bezeichnung CARBOPOL R (der 
55 Firma Goodrich), beispielsweise CARBOPOL R 940, 
CARBOPOL R 934 und CARBOPOL R 941, im Handel 
erhaitiich sind. Dabei handelt es sich um wasserlOsliche 
Pulver. Neue CARBOPOL R -Produkte zeigen bei sonst 
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gleichen Eigenschaften eine verbesserte -WasserlGs- 
lichkeit Ihr Einsatz ist bevorzugt. 
[0026] Die Polyacrylsauren weisen bevorzugt ein 
hohes mittleres Molekulargewicht auf, beispjelweise ein 
mittleres Molekulargewicht von uber 500 000, bevorzugt 5 
von 1 000 000 bis 5 000 000, besonders bevorzugt von 
2 000 000 bis 4 000 000. 

[0027] In dem erfindungsgemaBen Reinigungs-, 
Polier- und Konservierungsmittel sind bevorzugt 0,5 bis 
0,9 Gew.-%, besonders bevorzugt 0.55 bis 0,70 Gew.-% w 
Emulgator enthalten. 

[0028] Emulgatoren sind polare, chemische Verbin- 
dungen, die an der Bildung und Stabilisierung einer 
Emulsion wesentlich beteiligt sind. Grundsatzlich kOn- 
nen aile Tenside als Emulgator in Betracht kommen. 75 
[0029] Bei den erfindungsgemaB eingesetzten Tensi- 
den kann es sich um anionische, kationische, nichtioni- 
sche, Tenside mit hydrophoben Resten die keine 
Kohlenwasserstoffe sind, oder ampholytische Tenside 
handeln. Bevorzugt werden nichtionische Tenside ein- 20 
gesetzt 

[0030] Bei den anionischen Tensiden handelt es sich 
beispielsweise um die dem Fachmann bekannten Car- 
boxylate wie Seifen, anionische Derivate der Fettsduren 
oder Fettalkylethercarboxylate, um sulfierte Fette und 25 
Ole, Sulfofettsauremethylester, Alkylsulfate. Fettalkyl- 
sulfate, Fettalkylethersulfate. Alkylphosphate, Alkyle- 
therphosphate, Alkylbenzolsulfonate, 
Petroleumsulfonate, Olefinsulfonate, Alkansulfonate, 
Sulfobernsteinsaureester oder Ligninsulfonate. 30 
[0031] Bei den kationischen Tensiden handert es sich 
beispielsweise um die dem Fachmann bekannten Tetra- 
alkylammoniumsalze, Imidazoliniumsalze oder Amin- 
oxide. 

[0032] Bei den Tensiden mit hydrophoben Resten, die 35 
keine Kohlenwasserstoffe sind, handelt es sich bei- 
spielsweise um die dem Fachmann bekannten Fluor- 
oder Silicontenside. 

[0033] Bei den bevorzugt eingesetzten nichtionischen 
Tensiden handelt es sich beispielsweise um die dem 40 
Fachmann bekannten Oxethylate wie Alkoholoxethy- 
late, Fettalkoholoxethylate bzw. Fettalkoholpolyglykole- 
ther, Aikylphenoloxethylate, schwach schaumende 
Oxethylate, Fettsaureoxethyiate, Fettsaurepolyglykole- 
ster, FettsSurealkanolamide oder Fettaminoxethylate, 45 
oder um Polyhydroxyverbindungen wie Fettsaureglyce- 
ride, Sorbitanester oder Alkylpolyglycoside. 
[0034] Nahere Einzelheiten zur Struktur, Herstellung 
und den Eigenschaften der genannten Tenside wird in 
Kosswig/Stacke (Hrsg.), Die Tenside, Carl Hanser Ver- so 
lag Munchen Wien, 1993, S. 1 15-171 beschrieben, wor- 
auf hiermit ausdrucklich Bezug genommen wird. 
[0035] Bei den bevorzugten nichtionischen Tensiden 
wird bevorzugt ein Fettalkoholpolyglykol ether, noch 
bevorzugter ein Gemisch aus Fettalkoholpolyglykole- 55 
thern als Emulgator eingesetzt Die Fettalkoholpolygly- 
kolethern (= Fettalkoholalkoxylate, bevorzugt 
Fettalkoholethoxylate) werden beispielsweise durch 
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Alkoxylierung, vorzugsweise jedoch Ethoxylierung, von 
primSren Fett- bzw Oxoalkoholen als Gemisch aus 
Fettalkoholpolyglykolethern unterschiedlich hoch alk- 
oxylierter, bevorzugt ethoxylierter, Homdoger gewon- 
nen. Bei den Fettalkoholen handert es sich 
beispielsweise um durch Reduktion von Triglyceriden, 
Fettsauren bzw. Fettsauremethylester erhaitliche 
lineare gesattigte Oder ungesattigte primare Alkohole 
mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen. 
[0036] Eine Kennzahl zur Charakterisierung von 
Emulgatoren ist der HLB-Werf (Hydrophil-Lipophil- 
Balance) (zur Bestimmung siehe z. B. Kosswig/Stacke 
(Hrsg.), Die Tenside, Carl Hanser Verlag Munchen 
Wien, 1993, S. 228-233). Jedem Emulgator wird eine 
dimensionslose Zahl zwischen 0 und 20 zugeordnet, 
die angibt ob eine bevorzugte Wasser- oder OllCslich- 
keit vorliegt. Er bezeichnet das Verhaitnis von hydrophi- 
len zu hydrophoben Anteilen im Emulgator und gibt das 
Verhaitnis der Ldslichkeit des Emulgators in Wasser 
bzw. Ol an. Der erfindungsgemaB eingesetzte Emulga- 
tor besrtzt bevorzugt einen HLB-Wert von 8 bis 12. Ein 
besonders gunstiger HLB-Wert fur den Emulgator ist 
beispielsweise 10. 

[0037] Die organische Base dient zur Erh6hung der 
Konsistenz bzw. der Viskositat des erfindungsgemaBen 
Reinigungs-. Polier- und Konservierungsmittels. Die 
organische Base wird dabei in derartigen Mengen 
zugegeben, da3 die gewOnschte Konsistenz erharten 
wird. Dem Fachmann sind die fur den gewunschten 
Anwendungszweck erforderlichen Kbnsistenzen 
bekannt und er kann die hierfur notwendige Menge an 
organischer Base leicht feststellen. Ein erhdhter Zusatz 
von Basen ist wegen der negativen Wirkung von basi- 
schen Ldsungen auf lackierten Oberfiachen zu vermei- 
den. 

[0038] Im erfindungsgemaBen Reinigungs-, Polier- 
und Konservierungsmittel werden bevorzugt 0,14 bis 
0,22 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,15 bis 0,18 Gew.- 
% organische Base eingesetzt 
[0039] Es konnen prinzipiell alle organische Basen 
oder Mischungen davon eingesetzt werden. Als Bei- 
spiele for erfindungsgemaB einsetzbare organische 
Basen seien Morpholin, Monoethanolamin, Diethanola- 
min und Triethanolamin genannt. gevorzugt wird 
Diethanolamin als organische Base eingesetzt. 
[0040] Antischaummittel sind nicht zwingend erforder- 
lich, da es aber die Schaumbildung der Emulgatoren 
dampft wird sein Einsatz bevorzugt. Es kdnnen alle 
dem Fachmann bekannten Antischaummittel eingesetzt 
werden. Beispiele fur Antischaummittel sind langkettige 
Seifen wie Natriumbehenat, Entschaumer auf Silicon- 
basis (Silikonentschaumer), z. B. filige, pastdse oder 
waBrig emulgierte Silikonpraparate (gewQhnlich Polydi- 
methylsiloxane), Polyethylen/Polypropylenglykolether 
Oder Mischether. WaBrig emulgierte Silikonpraparate 
werden auch als SilikonOlantischaumemulsionen 
bezeichnet Die Antischaummittel kflnnen allein oder in 
Mischung eingesetzt werden. 
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[0041] Bevorzugt werden SilikonGlantischaumemul- 
sionen aus SilikonGlen in Wasser Oder entmineralisier- 
tem Wasser als Antischaummittel eingesetzt. Dabei 
handelt es sich urn ubliche im Handel erhaitliche Pro- 
dukte. Beispielsweise enthalten diese Silikonfllantisch- 5 
aumemulsionen 3 bis 50 Gew.-% SilikonCI. Die 
Silikonoiantischaumemulsion wird bei der Gewichtsab- 
messung als games mil dem darin enthaltenen Wasser 
Oder entmineralisierten Wasser dem Antischaummittel 
zugerechnet. Die SilikonOlantischaumemulsionen kOn- 10 
nen gennge Mengen feinteiiiger Fullstoffe, z. B. pyro- 
gene Kieselsaure. enthalten. 

10042] Wegen ihrer guten Wirkung braucht man bei 
Bedarf nur geringe Mengen des Antischaummittels. 
Ublicherweise sind in dem erfindungsgemaGen Reini- 75 
gungs-. Polier- und Konservierungsmittel 0-0,3 Gew.-%, 
bevorzugt 0.1-0,3 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,1- 
0,2 Gew.-% Antischaummittel enthalten. 
[0043] Konservierungsmittel werden Emulsionen 
zugesetzt. urn den Befall von Bakterien und Pilzen ent- 20 
gegenzuwirken. Auch ein Konservierungsmittel ist nicht 
zwingend erforderlich, da es das erfindungsgemaGe 
Reinigungs-, Polier- und Konservierungsmittel aber vor 
mikrobiellem Verfall schutzt und die Lagerfahigkeit ver- 
bessert, ist sein Einsatz wunschenswert. 25 
[0044] Die Menge an eingesetztem Konservierungs- 
mittel richtet sich nach der Art des Konservierungsmit- 
tels. Die Dosierung fur das jeweilige 
Konservierungsmittel ist dem Fachmann bekannt Jn 
dem erfindungsgemaGen Reinigungs-, Polier- und Kon- 30 
servierungsmittel kOnnen 0-0.4 Gew.-%, bevorzugt 0,05 
bis 0,25 Gew.-% Konservierungsmittel enthalten sein. 
Besonders bevorzugt werden beispielsweise 0,2 Gew.- 
% Konservierungsmittel verwendet. 

[0045] Es kGnnen alle dem Fachmann bekannten 35 
Konservierungsmittel eingesetzt werden. Beispiele fur 
Konservierungsmittel sind Aldehyde wie Formaldehyd 
oder Chloralhydrat, Aldehydspender, Phenolderivate 
wie o-Phenyiphenol oder p-Chlor-m-kresol, heterocycli- 
sche Verbindungen wie o-Chloranilinodichlortriazin, 40 
Isothiazolinonderivate oder Derivate des 1 ,2-Benzoisot- 
hiazolons, oder in physiologisch unbedenklichen Fallen 
Pentachlorphenol oder seine Fettsaureester. Erfin- 
dungsgemaG werden Isothiazolinonderivate bevorzugt 
als Konservierungsmittel eingesetzt 45 
[0046] Fur das Verfahren zur Herstellung des 
erfindungsgemaGen Reinigungs-, Polier- und Konser- 
vierungsmittels gibt es keine Besonderheiten. Die Kom- 
ponenten des erfindungsgemaGen Reinigungs-, Polier- 
und Konservierungsmittels kflnnen in beliebiger Weise so 
beispielsweise bei Raumtemperatur oder erhGhter Tem- 
peratur miteinander vermischt werden. 
[0047] Beispielsweise kOnnen Polyacrylsauren, die 
schon in sehr geringen Konzentrationen in Wasser 
gelOst. relativ hochviskose LGsungen bilden. in entmi- 55 
neralisiertem Wasser geldst werden. AnschlieGend 
werden zu dieser LOsung unter einfachem Ruhren Sili- 
konde mit einer relativ niedrigen Viskositat, z. B. vom 



Typ der linearen Polydimethylsiloxane, unter Zusatz 
einer geringen Menge Emulgator eingearbeitet. Es ent- 
stehen auf diese Weise gelartige OMn-Wasser-Emul- 
sionen von fast transparentem Aussehen, deren 
Viskositat und Stabilitat durch Zusatz geringer Mengen 
einer organischen Base, z. B. Diethanolamin, am Ende 
des Emulgiervorgangs erheblich gesteigert werden 
kOnnen. 

[0048] Bevorzugt wird daher zunachst die Polyacryl- 
saure, beispielsweise in Pulverform, in entmineraliertem 
Wasser gelOst. Zu dieser L6sung wird langsam ein 
Gemisch SiliconOI/Emulgator zugegeben. Das Sili- 
conOI/Emulgator-Gemisch enthait zweckmaGigerweise 
das gegebenenfalls eingesetzte Antischaummittel. 
AnschlieGend wird die organische Base in einer solchen 
Menge zugegeben, daG die gewunschte Viskositat 
erreicht wird. Bevorzugt wird auch das Konservierungs- 
mittel an beliebiger Stelle zugegeben. Auch andere 
Zusatzstoffe kflnnen zugegeben werden, bevorzugt 
werden aber keine weiteren Zusatzstoffe zugegeben, 
[0049] Eine solche bevorzugt rein waGrige, durch die 
Polyacrylsaure stabilisierte SilikonSlemulsion mit sehr 
geringer TeilchengraGe der SilikontrOpfchen liefert, auf 
eine Lackoberfiache aufgetragen oder -gesprQht, nach 
anschlieGendem leichten Auspolieren bzw. Abwaschen 
beispielsweise in einer WaschstraGe einen gleichmaGi- 
gen flecken- und streifenfreien Film von hohem Glanz 
mit stark wasserabweisenden und konservierenden 
Eigenschaften. 

[0050] Die Konfektionierung des Mittels ist ebenso 
denkbar einfach wie umweltfreundlich: Es kann bei- 
spielsweise in ubliche Kunststoffflaschen, die bevorzugt 
einen ublichen SpruhverschluG aufweisen, oder in die 
bei den Waschanlagen fur Fahrzeuge vorgesehenen 
Behaiter fur die ReinigungslOsung abgefullt werden. 
[0051] Das erfindungsgemaGe Reinigungs-, Polier- 
und Konservierungsmittel wird insbesondere fur die 
Reinigung und Pflege von Fiachen, insbesondere von 
oberfiachenbehandelten Fiachen, verwendet. Beispiele 
fur oberfiachenbehandelte Fiachen sind patinisierte, 
galvanisierte, lackierte, eloxierte oder beschichtete Fia- 
chen oder durch Anlassen behandelte OberflSchen 
(eine Temperaturbehandlung der Oberfiache). Das 
erfindungsgemaGe Reinigungs-, Polier- und Konservie- 
rungsmittel wird bevorzugt fur die Reinigung und Pflege 
von lackierten, eloxierten und beschichteten Fiachen 
verwendet Die Fiachen kOnnen aus jedem erdenkli- 
chen Material, beispielsweise Metall, Leichtmetall, 
Kunststoff, Glas oder Keramik bestehen. Insbesondere 
ist es fur die Reinigung und Pflege von lackierten Fahr- 
zeugkarosserien und Gebaudefassaden aus eloxierten 
Oder beschichteten Leichtmetallplatten geeignet. 
[0052] Die Anwendung des erfindungsgemaGen Rei- 
nigungs-, Polier- und Konservierungsmittels ist eben- 
falls denkbar einfach. Zunachst wird es auf die zu 
reinigende Fiache aufgebracht. Dies ist auf jede 
erdenWiche Weise mOglich, bevorzugt wird das 
erfindungsgemaGen Reinigungs-. Polier- und Konser- 
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vierungsmittel aber durch Spruhen auf die Fiache auf- 
gebracht. AnschlieBend wird die Fiache mit Wasser 
abgespult oder z. B. mit einem Lappen auspoliert und 
gegebenenfalls getrocknet. 

[0053] Es entstehen einwandfrei saubere, wasserab- 
weisende, und gleichmaBig flecken- und streifenfreie 
Oberfiachen. Lackoberf lichen werden hochgianzend 
und zeigen eine mehrere Wochen anhaltende Konser- 
vierung. Bei mehrmaliger Wiederholung dieser Behand- 
lung nimmt die Glanzfestigkeit und 
Konservierungswirkung mehr und mehr zu. Dabei wer- 
den Schmutzteilchen offensichtlich umhullt und leicht 
abgeldst Die frappierende Wirkung des erfindungs- 
gemaBen Mittels ist offenbar aul einen Synergieeffekt 
zwischen der PolyacrylsSure und dem SilikonOI, sowie 
gegebenenfalls dem Emulgator zurQckzufuhren. 
[0054] Umfangreiche Praxisversuche mit Kraftfahr- 
zeugen mit lackierten Oberfiachen haben die uberra- 
schenden Wirkungen bei der Anwendung des 
erfindungsgemaBen Mittels erwiesen: 

BeispiQl 1 

[0055] Ein Kraftfahrzeug wurde mit Hilfe eines her- 
kfimmlichen Waschsystems gereinigt Hierfur wurden 
folgende Schritte ausgefuhrt: 

A) Vorreinigung des Fahrzeugs mit Wasser, 

B) Reinigung mit ubiichen tensidhaltigen Waschflot- 
ten (Shampoolosung), und 

C) Abwaschen der tensidhaltigen Waschflotten mit 
Wasser, das einen ubiichen HeiBwachs enthait, der 
den Glanz erhGhen, den Lack konservieren und 
das anschlieBende Trocknen durch einen Luftstrom 
erleichtern soil. 

[0056] Es werden pro Fahrzeug insgesamt etwa 250 I 
Wasser und fur Schritt B) etwa 100 ml ShampoolOsung 
mit ca. 10-15 Gew-% Emulgator bzw. Tensid ver- 
braucht. Man erhait eine saubere Lackoberfiache. Die 
Lackkonservierung und Glanzgebung ist unbefriedi- 
gend, so daB hierfur eine zusatzliche Behandlung mit 
Polituren oder Wachskonservierern von Hand oder mit 
einer Poliermaschine erforderlich waren. 

Peispiei 2 

[0057] Ein Kraftfahrzeug wurde mrt einem erfindungs- 
gemaBen Reinigungs-, Polier- und Konservierungsmit- 
tel gereinigt. Hierfur wurden folgende Schritte 
ausgefuhrt: 

A) Bespruhen des Fahrzeugs mit einem erfindungs- 
gemaBen Reinigungs-. Polier- und Konservierungs- 
mittel mit ca. 0.55 Gew.-% Emulgator, der frei von 
organischen LOsemitteln ist, und 

B) Abspulen mit Wasser 




[0058] Es ist nur ein Waschgang notwendig, die Vor- 
reinigung mit Wasser und auch ein zusatzlicher Polier - 
schritt entfailt. Es werden pro Fahrzeug insgesamt etwa 
50 bis 100 I Wasser verbraucht, das entspricht einer 

5 Reduktion des Wasserverbrauchs urn etwa das 2 bis 
Sfache. Fur Schritt A) wurden etwa 70 ml des 
erfindungsgemaBen Mittels, das etwa 0,55 Gew.-% 
Emulgator (bzw. Tensid) enthielt, verbraucht. Das ent- 
spricht etwa einer lOOfachen Reduzierung der Emulga- 

10 tor/Tensidbelastung. 

[0059] Es entsteht eine einwandfrei saubere, gleich- 
maBig f lecken- und streifenfreie und wasserabweisende 
Lackoberfiache mit Hochglanz und mehrere Wochen 
anhaltender Konservierung. Eine nachtragliche 

15 Behandlung mit einem Poliermittel ist nicht mehr not- 
wendig. Bei mehrmaliger Wiederholung dieser Behand- 
lung nimmt die Glanzfestigkeit und 
Konservierungswirkung mehr und mehr zu. 

20 Patentanspruche 

1. Reinigungs-, Polier- und Konservierungsmittel fur 
lackierte, eloxierte und beschichtete Fiachen, das 
entmineralisiertes Wasser, ein oder mehrere Sili- 

25 konfile. ein oder mehrere Polyacrylsauren, ein oder 
mehrere Emulgatoren, ein oder mehrere organi- 
sche Basen, sowie gegebenenfalls ein oder meh- 
rere Antischaummittel und gegebenenfalls ein oder 
mehrere Konservierungsmittel umfaBt, wobei der 

30 Gehalt an erttmineralisiertem Wasser wenigstens 
90 Gew.-% betragt 

2. Reinigungs-. Polier- und Konservierungsmittel nach 
Anspruch 1, das 

35 

A) 94-96,5 Gew.-% entmineralisiertes Wasser 

B) 1,5-5 Gew.-% eines oder mehrerer Silikon- 
Ole 

C) 0,1-0,4 Gew.-% eines Oder mehrerer Poly- 
40 acrylsauren 

D) 0,5-0,9 Gew.-% eines oder mehrerer Emul- 
gatoren 

E) 0.14-0,22 Gew.-% eines oder mehrerer 
organischer Basen 

45 F) 0-0,3 Gew.-% eines oder mehrerer Anti- 

schaummittel, und 

G) 0-0,4 Gew.-% eines oder mehrerer Konser- 
vierungsmittel 

so umfaBt. 

3. Reinigungs-. Polier- und Konservierungsmittel nach 
Anspruch 1 oder 2. das frei von organischen LSse- 
mitteln. insbesondere von Kohlenwasserstoffen ist. 

55 

4. Reinigungs-, Poiier- und Konservierungsmittel nach 
einem der Anspruche 1 bis 3 f wobei das SilikonGI 
ein lineares Polydimethylsiloxan mit einer Viskositat 
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von 200 bis 500 mPa.s (25°C) ist. 



5. Reinigungs-, Polier- und Konservierungsmittel nach 
einem der Anspruche 1 bis 4, wobei die organische 
Base Diethanolamin ist. 5 

6. Reinigungs-, Poller- und Konservierungsmittel nach 
einem der Anspruche 1 bis 5, wobei das Anti- 
schaummittel eine Silikondlantischaumemulsion 

ist. 10 

7. Reinigungs-, Polier- und Konservierungsmittel nach 
einem der Anspruche 1 bis 6, wobei der Emulgator 
ein Gemisch aus Fettalkoholpolyglykolethern ist. 

15 

8. Reinigungs-, Poller- und Konservierungsmittel nach 
einem der Anspruche 1 bis 7, wobei das Konservie- 
rungsmittel ein Isothiazolinonderivat ist. 

9. Verwendung des Reinigungs-, Polier- und Konser- 20 
vierungsmittels nach einem der Anspruche 1 bis 8 

fur die Reinigung und Pf lege von lackierten, eloxier- 
ten und beschichteten Flachen. 

10. Verwendung des Reinigungs-, Polier- und Konser- 25 
vierungsmittels nach Anspruch 8. wobei die Fiache 
aus Metall, Leichtmetall, Kunststoff, Glas oder 
Keramik besteht 

11. Verwendung des Reinigungs-, Polier- und Konser- 30 
vierungsmittels nach Anspruch 8 Oder 9 fur die Rei- 
nigung und Pflege von Kraftfahrzeugkarosserien 
und Gebaudefassaden aus eloxierten oder 
beschichteten Leichtmetallplatten. 

35 
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